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TI - Plastic lining for oil tank - providing short term oil retention in 

the event of a leak 
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Lining a concrete or steel oil container w i th glass-fibre reinforced 
plastic, comprises (a) applying a first layer of synthetic resin uj i th 
glass fibre reinforcement to the inner wa I I of the container, which is 
tested after hardening for tightness by a pore testing appts., and (b) 
applying a screen layer contng. cavities, of light metal or plastic on 
the first layer by means of an adhesive agent, and a second layer of 
glass fibre reinforced resin is applied on the screen layer and is 
tested for tightness after hardening. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Auskleiden 
eines Olbehalters aus Beton oder Stahl mittels glasfaserver- 
starktem Kunststoff. 

Sie bezweckt, eine doppelwandige Auskleidung fur Olbe- 
halter zu schaffen, die eventuelle Olverluste kurzfristie zu- 5 
ruckhalten kann und die den Anschluss eines Leckanzeige- 
gerates ermoglicht, mit dem sich die Dichtheit dauernd iiber- 
wachen lasst. 

Das erfindungsgemasse Verfahren ist dadurch gekenn- 
zcichnet, dass auf die Innenwand des Behalters eine erste 10 
Schicht aus Kunstharz mit Glasfascrversta'rkung aufgebracht 
wird. dass diese Schicht nach dem Erharten mittels eines 
Porenpriifgerates auf Dichtheit gepriift wird, dass auf die erste 
Schicht eine Hohlraume enthaltende Rasterschicht aus Leieht- 
metall oder Kunststoff mittels eines Haftvermittlers aufge- 
bracht wird. dass hierauf auf die Rasterschicht eine zweite 
Schicht aus Kunstharz mit Glasfaserverstarkung aufgebracht 
und nach dem Erharten auf Dichtheit gepriift wird. 

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel eines nach 
dem erfindungsgemassen Verfahren hcrgestelltcn Oltanks 20 
dargestellt. Es zeigen: 

Fig. 1 schematisch einen Ouerschnitt durch einen in einen 
Raum eingebauten Bctontank mit einer Auskleidung und 

Fig. 2 ein Teilstiick der Tankwand mit der Auskleidung in 
grosserem Massstab. 25 

Der in eincm Untergeschoss eingebaute Oltank i aus 
Beton weist eine doppelwandige Innenverkieidung aus zwei 
glasfaserverstarkten Kunststoffschichten 2, 4 von je etwa 
2 mm Dicke auf, zwischen denen ein Hohlraster 3 von etwa 
4 mm Dicke angeordnet ist. Die einzelnen Hohlraume des 30 
Rasters stehen untereinander in Verbindung. sodass sich bci 
einer evcntucllen Undichtheit der Innenschicht 4 das austre- 
tendc Ol im Rasterraum sammeln kann. An den Rasterraum 
ist ein an sich bekanntes Kontroll- und Alarmgerat 5 ange- 
schlossen. das anspricht. sobald sich Ol im Rasterraum befin- 35 
del. 

Bei der Herstellung der Auskleidung wird zuerst die erste 
Schicht 2 aus Kunstharz. z. B Pol yes tern ar/., mit einer Glas- 
faserverstarkung auf die Tankwand 1 aufgebracht. Nach dem 
Erharten wird diese Schicht mittels eines bekannten Funken- 40 


2 

prufgerates (Porenpriifgerat) aueh Dichtheit gepriift. Dann 
folgt der Einbau der Rasterschicht. AIs solcher kann zweck- 
miissig ein Raster aus Kunststoffkugeln, ein sog. «Lecca»- 
Kugelraster verwendet werden. Dieser wird bcidseits durch 
eine Aluminium-Folie eingefasst und mittels eines Haftver- 
mittlers auf die Kunststoffschicht aufgesetzt. Auf den Raster 
wird dann die /weitc Schicht 4 aus Kunstharz mit Glasfaser- 
verstarkung aufgebracht und nach dem Erharten ebenfalls 
auf Dichtheit gepriift. 

Die Rasterschicht konnte auch durch eine Aluminium- 
oder eine Kunststoffgiuer-Konstruktion gebildct werden. 

PATENT ANSPRUCHE 

I. Verfahren zum Auskleiden eines Olbehalters aus Beton 
oaer Stahl mittels glasfaserverstarktem Kunststoff. dadurch 
gekennzeichnet. dass aut die Innenwand des Behalters (1) 
eine erste Scliicht (2) aus Kunstharz mit Glasfaserverstar- 
kung aufgebracht wird. dass diese Schicht nach dem Erharten 
mittels eines Porenpriifgerates auf Dichtheit gepriift wird, 
dass auf die erste Schicht eine Hohlraume enthaltende 
Rasterschicht (3) aus Leiehtmetall oder Kunststoff mittels 
eines Haftvermittlers aufgebracht wird, dass hierauf auf die 
Rasterschicht eine zweite Scliicht f4) aus Kunstharz mit 
Glasfaserverstarkung aufgebracht und nach dem Erharten auf 
Dichtheit gepriift wird. 

II. Nach dem Verfahren gem ass Patentanspruch I ausge- 
kleideter Olbehalter aus Beton oder Stahl. dadurch gekenn- 
zeiehnet. dass die Auskleidung zwei Schichten (2, 4) aus 
glasfaserverstarktem Kunststoff aufweist. zwischen denen eine 
Hohir aume enthaltende Rasterschicht (3) aus Leiehtmetall 
oder Kunststoff angeordnet isi. 

UNTER ANSPROCHE 

1. Olbehalter nach Patentanspruch II. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Rasterschicht (3) mindestens annahernd 
die doppelte Dicke einer der glasfaserverstarkten Kunststoff- 
schichten aufweist. 

2. Olbehalter nach Patentanspruch II. dadurch aekenn- 
/eichnet, class die Rasterschicht (3) als ein Kunststoff- 
Kugelraster ausnebildet ist. 
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